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Abstract of DE1 971 5826 

A pouring pipe has an upper tubular section (7) adjoining a casting vessel and a lower flattened section 
formed by two broad-side and two narrow-side walls (10, 11), with an immersible end section (9) with a 
long and narrow outlet opening (18). By means of several impact bars (12, 13, 14) the broad-side walls 
(10) are joined to one another. These bars are arranged in such a way that optimum melt flow 
distributions and velocities are attained. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmetder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) TauchgieSrohr fur eine Dunnbrammen- bzw. StahlbandgieBkokille 

(g) Ein TauchgieBrohr fur ei'ne Dunnbrammen- oder Stahl- 
bandgtef^kokiile besteht aus etnem an einen Gieflbehalter 
anschlieBbaren oberen Rohrabschnitt (7). einem auszwei 
Breitwanden (19) und zwei Schmalwanden (11) gebilde- 
ten Abflachungsabschnitt (8) und einem eine untere 
schmale Ausstromoffnung (18) aufweisenden Eintauch- 
abschnitt (9). 

Zur Schaffung elnes flachen, bei Hitzebeanspruchung 
formstabilen TauchgieBrohres, womit bei geringer Ein- 
tauchtiefe in einem engen Formraum eine gute Schmel- 
zenverteilung erreicht wird. sind die Breitwande {10, 10*) 
des Abflachungsabschnittes durch mehrere Prallstege 
(12, 13, 14) verbunden, deren Querschnitte und Anord- 
nung im Sinne optimaler Stromungsverteilung und Breit- 
wandstabilitat bestimmt sind. 
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f Beschreibung 

Die Erfindung bctriflft cin TauchgieBrohr fur eine Diinn- 
brammen- bzw. StahlbandgieBkokiUe, das aus einem an ei- 
nen GieBbehalter anschlieSbaren oberen Rohrabschnitt, ei- 
nem aus zwei Breiiwanden und zwei Schmalwanden gebil- 
delen Abflachungsabschnitt und einem eine unlere lange 
schmale AusslromofTnung aufSveisenden Eintauchabschnitt 
besteht. 

Ein durch die JP 53-7893 bekannles TauchgieBrohr dieser 
An ist fur Brammenkokillen vorgesehen, deren relaliv wei- 
ler Formraum eine freie Anpassung des TauchgieBrohres 
insbesondere der Wandstarke an die Beanspruchung zulaBt. 
Eine spezielle Beeinflussung der Stromung isl bei diesem 
TauchgieBrohr nicht vorgesehen. 

Durch die DE41 42 447 ist ein TauchgieBrohr fiir eine 
Diinnbrammenkokille bekannl, wobei die Stromung durch 
Leitflachen eines Bodenstiickes in zwei gerichtele Seilen- 
su-omungen unterteill wird, die tief in die Kokille eindrin- 
gen. Bei diesem diinnwandigen TauchgieBrohr besteht die 
Gefahr einer Deformierung unter GieBbedingungen und ei- 
nes vorzeitigen VerschleiBes. Eine Verbreiterung des Aus- 
strombereichs im Interesse einer Verbesserung der Stro- 
mungsverteilung und einer Begrenzung der Einstromge- 
schwindigkeit in eine Diinnbranunen oder StahlbandgieBko- 
kille ist daher nicht moglich. 

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines TauchgieB- 
rohres der obigen Gattung, welches bei geringer Wandstarke 
eine hohe Formstabilitiit und VerschleiBfestigkeit aufweist 
und das bei geringer Eintauchtiefe eine gute Verteilung der 
Stahlschmelze innerhalb eines schmalen Kokillenformrau- 
mes crmoglichl. 

ErfindungsgemaB wird voigeschiagen, daB die Breil- 
wande des Abfiachungsabschnittes durch mehrere Prall- 
stege veibunden sind deren Querschnitte und Anordnung im 
Sinne optimaler Stromungs verteilung und Strdmungsge- 
schwindigkeit bestimmt sind. 

Das so geschaffene TauchgieBrohr vereint bei geringem 
Platzbedarf in Richtung der Kokillenbreitwande ein groBes 
Ausstromvolumen bei begrenzter Ausstromgeschwindigkeil 
und guter Schmelzenverteilung in Richtung der KokiUen- 
schmalwande. Das mit groBen Seitenftachen versehene 
TauchgieBrohr weist bei geringer Wandstarke insbesondere 
im Eintauchabschnitt unter GieBbedingungen eine hohe Sla- 
bilitat und VerschleiBfestigkeit auf, Ein weilerer Vorteil be- 
steht darin, daB das TauchgieBrohr mit geringerer Eintauch- 
tiefe einsetzbar ist, wodurch der EingieBbereich der Kokille 
verkurzt werden kann. 

Die Siromungsverteilung und Slabihsierung des Tauch- 
gieBrohres konnen zur Steigerung der Strangqualitat durch 
folgende Erfindungsroerkmale weiter optimiert werden: 
In Stromungsrichtung aufeinanderfolgende Verbindungs- 
stege sind gegeneinander versetzt angeordnet. 
Die Anzahl der Prallstege nimmt in Strdmungsnchtung zu. 
Die Prallstege weisen gemaB ihrer Anordnung in Stro- 
mungsrichtung gegeniiber vorgeordnelen Prallstegen einen 
kleineren Querschnitt auf. 

Weitere vorteilhafte Ausgestallungen ergeben sich aus 
den Unteranspriichen. 

In der Zeichnung sind Ausfuhrungsbeispiele mit Merk- 
malen und Vorteilen der Erfindung dargestellt. 

Es zeigen 

Fig. 1 schematisch ein in den EingieBbereich einer Ko- 
kille hineinragendes TauchgieBrohr, 

Fig. 2 cine Seitenansichl des TauchgieBrohres, 

Fig. 3 einen Langsschnitt des TauchgieBrohres gemaB der 
Linie m-III in Fig. 2, 

Fig. 4a-4c Querschnitte des TauchgieBrohres gemaB der 



Linien IV-IV in Fig. 3, 

Fig. 5 eine Ansicht eines altemativ gestalteten TauchgieB- 
rohres, 

Fig. 6 einen Langsschnitt des TauchgieBrohres gemaB der 
5 Linien VI- VI in Fig. 5 

und 

Fig. 7 einen Querschnitt des TauchgieBrohres gemaB der 
Linie VE-VE in Fig. 6. 

GemaB Fig. 1 isl am BodenauslaB eines GieBbehalters 1 

10 ein TauchgieBrohr 2 angebracht, daB bis unter den GieBspie- 
gel 3 einer Kokille 4 zum StranggieBen von Diinnbranunen 
3a reicht. Bei der aus zwei Breitseilenwanden 5 und zwei 
Schmalseitenwanden 6 gebildeten Kokille 4 bilden die 
Breitseitenwande 5 zur Aufnahme des TauchgieBrohres 2 

15 eine obere Erweiterung. 

Wie aus den Fig. 2 und 3 zu ersehen, besteht ein Tauch- 
gieBrohr 2 aus einem oberen Rohrabschnitt 7, einem Abfla- 
chungsabschnitt 8 und einem Eintauchabschnitt 9 unterhalb 
der Linie 15. Der DurchfluBquerschnitt des Eintauchab- 

20 schnittes 9 soil vorteilhaft glcich oder groBer sein ais der 
DurchfluBquerschnitt des Rohrabschnittes 7. Der Abfla- 
chungsabschnitt 8 wird durch zwei sich in Stromungsrich- 
tung verbreitenden Breitwande 10 und zwei in Stromungs- 
richtung schmaler werdende Schmalwande 11 gebildet. Die 

25 Schmalwande 11 konnen in einem Winkel von 30-90** zu- 
einander verlaufen. 

Die beiden gegeniiberliegenden Breitwande 10 sind iiber 
ihre Flachen durch mehrere Prallstege 12, 13, 14 verbunden 
und so gegen Deformierung slabilisiert. Die lYallstege 12, 

30 13, 14 bewirken abhangig von ihrer GroBe und Anordnung 
einen Abbrems- und Lenkungseflfekt auf die Stromung. In 
der Anordnung gemaB Fig. 3 folgen auf einen mittig ange- 
ordneten ersten Steg 12 seitlich versetzt Stege 13 mit kleine- 
rem Querschnitt und auf diese mehrere Stege 14. (Fig. 4a, 

35 4b, 4c). 

Der Eintauchabschnitt 9 ist ein mit dem Abflachungsab- 
schnitt 8' verbundenes Bauelement aus hochfeuerfestem 
Material, wie z. B. Zirkonoxyd. Ein derartiger Eintauchab- 
schnitt 9' konnte mit sehr geringer Wandstarke z. B. unter 

40 10 mm ausgefiihrt werden, wodurch der Platzbedarf inner- 
halb der Kokille geringer wiirde. 

Das in den Fig. 5-7 dargestellte alternative TauchgieB- 
rohr 2' weist die dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2-4 ent- 
sprechen den Einzelheiten Rohrabschnitt 7* sowie Abfla- 

45 chungsabschnitt 8* und Eintauchabschnitt 9' mit Breitwan- 
den 10' und Schmalwanden 11* auf. Hierbei sind Prallstege 
16, 17 in zwei Ebenen angeordnet. Die Ausstromoffnungen 
18* des Eintauchabschnittes 9' verlauft bogenformig, d. h. zu 
den Seiten ansteigend. Fig. 7 zeigt die Schnittebene im Be- 

50 reich der Prallstege 17. 

Wie die Ausfuhrungsbeispiele zeigen, liegt eine Variation 
von mehreren innerhalb des Abflachungsteiles befindlichen 
Prallstegen beziiglich Form und Anordnung im Rahmen der 
Erfindung. 

55 

Patentanspriiche 

1. TauchgieBrohr fur eine Diinnbrammen- bzw. Stahl- 
bandgieBkokille, das aus einem an einen GieBbehalter 

60 anschiieBbaren oberen Rohrabschnitt, einem aus zwei 
Breitwanden und zwei Schmalwanden gebildeten Ab- 
flachungsabschnitt und einem eine untere lange 
schmale Ausstromoffnung aufweisenden Eintauchab- 
schnitt besteht, dadurch gekennzeichnel, daB die 

65 Breitwande (10, 10*) des Abflachungsabschnittes (8, 8*) 
durch mehrere Prallstege (12, 13, 14, 16, 17) verbun- 
den sind und Querschnitt und Anordnung der Prall- 
stege im Sinne optimaler Strdmungsverteilung und 
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Stromungsgeschwindigkeit bestimmt sind. 

2. Tauchgiefirohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB aufeinanderfolgende Prallstege (12, 13, 
14, 16, 17) in Stromungsrichtung gegeneinander ver- 
setzl angeordnel sind. 5 

3. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB die Anzah! der PraUstege in Siromungs- 
richlung zunimml. 

4. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB die Prallstege gemaB ihrer Anordnung in lO 
Stromungsrichtung gegeniiber vorgeordneten IVaUste- 
gen einen kleineren Querschnitt aufweisen. 

5. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schmalwande (11, 11') in einem Win- 
kel von 30 bis 90^ zueinander verlaufen. 15 

6. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Wandsiarke des Abflachungsab- 
schniltes (8, 8') 10-25 mm betragt. 

7. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die AusstromofTnung (18, Iff) eine Min- 20 
destlange von 250 nun und eine Mindestbreite von 

15 nun aufweist. 

8. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zeichnei, daB die Ausstromoffnung (18, 18') minde- 
stens dem DurchfluBquerschnitt des Rohrleiles (7, 7') 25 
entspricht. 

9. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Ausstromoffnung (18') des Eintauch- 
teiles (9') seitlich ansleigend verlauft. 

10. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die Wandsiarke des Eintauchabschnittes 
(9, 9') 8-20 mm beu-agt. 

11. TauchgieBrohr nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Eintauchabschnitt (9, 9') ein Bauteil 
aus hochfeuerfesiem Material ist. 35 

12. TauchgieBrohr nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 1-1 1, das aus feuerfest verbundenen Einzelele- 
menten besteht. 
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